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Identiques; il  n'y a pas de plan  de svmelrie  perpendiculaire.

MM. Curie ont fait une etude approfondie de la piezo-electricite;
nous aliens en donner les resultats.

Considerons un paralleiepipede de quartz taille perpendiculai-
rement a Fun des axes binaires (fig* no, ou Faxe optique est

Fig. no.

A

suppose normal au plan de la figure). Si Ton comprime les faces
qui sontnormales a 1'axe optique, onn'observe aucun phenomene
d'eleclrisation; mais si Ton comprime suivant 1'axe eleclrique AA',
ou bien si Ton comprime dans le sens AB, perpendiculaire a la
fois a Faxe optique et a Faxe electrique, dans les deux cas on
observe une electrisation positive de Fune des faces normales a
Faxe electrique, AB par exemple, et negative de Fautre face A'B'.
Les lois qui regissent le phenomene sont les suivautes :

Les deux faces tailtees perpendiculairement a Vaxe elec-
trique se recouvrent de quantites &* electricite egales et de
signes contraires.

La quantite d'electricite qui apparait sur une face par
une compression est egale et contraire a celle qui est deve-
loppee par une traction de meme valeur.

Pour une traction ou une compression dans un sens, la
quantite d'electricite developpee est proportionnelle a Veffort
mecanique.

Pour une meme variation de la force, si Veffort a lieu
suivant Vaxe electrique, la quantite developpee est indepen-
dante des dimensions da cristal; mais, si Veffort est fait per-
pendiculairement a Vaxe electrique, la quantite developpee
est proportionnelle d la distance des faces pressees comptee
perpendiculairement a Vaxe electrique, inversementpropor-
tionnelle a I'epaisseur comptee parallelement a cet axe et
independante de la troisietne dimension. signes d'electrisation sur les faces
